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(57) Roue legere en materiau composite, moyeu 
une telle roue, et leurs procedes de fabrication. 

Roue legere comprenant des joues 3, 4 en materiau compo- 
site fibres-resine et un rempHssage interne 5, avec jante 6 en 
materiau composite fibres-resine fabriquee independamment 
du reste de la roue, puis assembles sur son pourtour, et une 
bague d'adaptation sur le moyeu, seion la revendication 1 de la 
demande de brevet n° 85 04133 du 20 mars 1985. 

Elie comporte des joues s'etendant sort jusqu'au niveau du 
bord de la jante, soit au-dela, et comportant dans ce cas 
chacune un rebord interne 23, 24 destine a pincer une levre 
21. 22 d'un pneu 25. 

Application aux sulkys. 
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Roue legere en mater iau composite, moyeu adaptable k un e telle roue, et 
leurs proo^des de fabrication 

La presente invention concerne une roue legere comprenant des 
joues en materiau composite fibres-rlsine et un remplissage interne, 
avec jante en materiau composite fibres-resine fabriquee ind^penxfamment 
du reste de la roue, puis assemblee sur son pour tour, et une bague 
d f adaptation sur le moyeu, selon la revendication 1 de la demande de 
brevet principal n° 85 04 133 du 20 mars 1985. 

La demande de brevet principal decrivait l'emploi d'une telle roue 
comme roue de cycle. Or des essais effectues par la Demanderesse ont 
demontre* qu'une roue de ce genre pouvait egalement convenir comme roue de 
sulky pour courses hippiques de trot attele, au prix d'une faibie modifi- 
cation, et presentait alors des avantages Important s sur les roues de 
sulky actuellement connues, a jante supportee par des rayonnages, sur 
lesquels viennent se rapporter des capotages en matiere plastique des- 
tines a am£liorer la penetration aSrodynamique et & proteger les membres 
des chevaux. 

La roue selon V invention est oaracterisee en ce qu'elle comporte 
des joues s'etendant au moins jusqu'au niveau du bord de la jante. 

Selon une premiere variante, lorsque la roue est destinee a etre 
munie d'un boyau sur sa jante, les joues s'etendent jusqu'au niveau du 

bord de la jante. 

Selon une autre variante, lorsque la roue est destinee h etre munie 
d'un pneu sur sa Jante, ses joues s'etendent au-dela du bord de la jante, 
et comportent un rebord interne destine a pincer le bord du pneu. 

Le moyeu adaptable a une telle roue, ainsi que les proc&ies de 
fabrication de la roue et de son moyeu, sont identiques a ceux definis 
dans le brevet principal. 

II est deorit ci-apres, a titre d'exemple et en reference aux 
figures du dessin annexe, des roues de sulky pour montage d'un boyau et 
d'un pneu. 

La figure 1 represente en coupe la peripheric d'une roue pour le 

montage d'un boyau. 

La figure 2 represente en coupe la peripheric d'une roue pour le 

montage d'un pneu. 
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Dans la figure 1, la roue comporte des joues paralleles 3 et M en 
tissu de fibres de verre ou de carbone impregnees de resine, soit au 
prealable, soit lors du moulage de l f ensemble de la roue, entourant un 
reaplissage central 5 forme* soit par une mousse a cellules ferm^es en 
5 mtiere plastique en plaque prSdecoupee, soit par une mousse a cellules 
f erases inject ee au pistolet entre les Joues, soit par une structure en 
aid d'abeilles alveolaire en papier de rSsine phenolique ou de polyamide 
aromatlque, en t«<n^iiw ou en alii age leger. Ces joues sont embo£t£es 
dans des flasques entretoises solidaires du moyeu (non representees). 

10 Le remplissage central est entour£ par une jante preformee 6 qui 

vient prendre appui sur le pourtour des joues, et dont la face concave 
externe 11 affleore leurs bords. La rigidite de la jante est renforcSe 
par deux couches internes 13 de tissu de fibres de carbone impregne de 
resine. Cette jante est preformee, soit par moulage par injection ou par 

15 thermoformage, soit par enroulement d f une laize sur un mandrin, soit par 
enroulement filamentaire. 

Dans la figure 2, la structure de la roue est analogue a celle de 
la figure 1, mais les joues paralleles 3 et 4 comportent des rebords 
internes 23, 24 qui viennent pinoer les levres 21, 22 du pneu 25. La face 

20 concave externe 11 de la jante se raccorde aux faces internes des joues 
quelques millimetres au-dessous de leurs rebords internes, en laissant 
ainsi la place des levres du pneu. 

L' assemblage des elements de la roue s f effectue comma d£fini dans 
la demande de brevet principal, dans un moule a deux moities planes ou 

25 troneoniques dans lequel est dispose un pion central. L , ensemble de ces 
Elements est solidarise par cuisson assurant la polymerisation des 
revises. 

Le profil de la roue peut etre en forme de disque plat, ou bitron- 
©onique, comae pour celle du brevet principal. 

3<* 
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REVENDICATIONS 

1/ Roue legere comprenant des joues (3, 4) en materiau composite 
fibres-resine et un remplissage interne (5), avec Jante (6) en materiau 
composite fibres-resine fabriquee independamment du reste de la roue, 
puis assemblee sur son pourtour, et une bague d ? adaptation sur le moyeu, 
selon la revendication 1 de la demande de brevet n° 85 04 133 du 20 
mars 1985, caracterisee en ce qu'elle comporte des joues s'etendant au 
moins Jusqu'au niveau du bord de la jante* 

2/ Roue legere selon la revendication 1, pour montage d f un boyau sur la 
jante, caraoterisee en ce que les joues s'etendent jusqu f au niveau du 
bord de la jante* 

3/ Roue legere selon la revendication 1, pour montage d'un pneu sur la 
jante, caracterisee en ce que ses joues s'etendent au-dela du bord de la 
jante et comportent enaoune un rebord interne (23, 24) destine a pincer 
une levre (21, 22) du pneu (25). 
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